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^ii-S^rero_Farbstoff_eingefarbte_eB^ und 
Y§r?§l}r2?_2y_ihrer_Herstellxang 



Die Erfindung betrifft efibare Wursthiillen, die mit einem efiba- 
ren Farbstoff gefarbt sind, sowie ein Verfahren zu ihrer Her- - 
stellung. 

EBbare Wursthullen aus Hautfasermasse tierischen Ursprungs (Koi- 
lagen) sind bekannt. Sie sind praktisch farblos bis schwaeh gelb 
gefarbt. Bei Wurstwaren, deren ffiille mitverzehrt wird, vor allera 
bei den verschiedenen Briihwursten, wie Boekwurst, ist eine stei- 
gende Tendenz des Verbrauohers zu einer kraf tig gefarbten Wurst 
zu beobachten. So kommen in manchen Landern, wie USA, Frankreich 
und GroBbritannien, bestimmte Wurstwaren, wie die bekannten Hot 
Dogs, rot gefarbt auf den Markt. Die Farbung erfolgt dabei zu- 
sammen mit dem Bruh- bzw. Kochvorgang durch oberf lachliche An- 
farbung der WursthUlle, indem man den Farbstoff dem Bad zusetzt, 
in dem die gefullte Wurst gebrUht oder gekocht wird. Der Farb- ' 
stoff zieht danh in die WursthUlle ein. 

Eine solche Farbemethode hat mehrerc Nachteile: Man erhalt nur 
sehr schwer eine gleichmaBige PMrbung. Die Hulle weist schwa- 
cher oder gar nicht gefarbte Bezirke auf, Je nachdem wie eng 
die WUrste gelegen haben und wie ausreichend sie von der Farb- 
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stoffbriihe benetzt werden. AuBerdem bcsteht die Tendenz de.s 
Farbs toffs, sowohl auszubluten als auch in das Wurstgut hinein 
zuwandern. Trotz gleicher Farbstof fkonzentration erhalt man 
bei auf einanderf olgenden Chargen nie eine vollstandig gleiche 
Farbung. 

Diese Nachteile werden erf indungsgemafi durch eine Wursthulle 
aus efibarem Material ausgeschlossen, die vor der Fullung mit 
- Wurstgut mit einem e!3barem Farbstoff ailgefarbt worden ist. Es 
gibt zwar zahlreiche lebensmittelrechtlich zugelassene Farb- 
stoffe, die meisten von ihnen sind jedoch nicht direkt zum Ver 
zehr bestimmt. Die erf indungsgemaBe Wursthulle enthalt nur sol 
che Farbstoff e, die direkrt auch zum Verzehr geeignet sind wie 
die bekannten Eierfarben. 

Zur Einfarbung der Grundmasse dieser Darme kommen grundsatz- 
lich alle zugelassenen Lebensmittelf arben in Betracht. Dies 
sind durchweg in Wasser leicht losliche~Verbindungen, die fur 
sich allein oder auch in Mischungen untereinander verwendbar 
sind. Hierzu werden vorzugsweise die f olgenden Farbstoffe ein- 
gesetzt: 

1) ROT- Nr. 3 

Allgemeine Bezeichnung - Amaranth; C.I. Pood Red 9; Leberis- 
mittelrot Nr. 3; Bordeaux S 

Color Index (1956) Nr. 16185 

Chemische Bezeichnung: Trinatrium-l-(4-sulf o-l-naphthylazo) 

2-naphthol-5,6-disulf onsaure. 

2) ROT- Nr. 4 

Allgerneine Bezeichnung - Erythrosin; C.I. Food Red 14 

Color Index (1956) Nr. 45430 

Chemische Bezeichnung: Dinatriumtetra-iodof luorescein oder 

Hydroxy-4-iodo-0-carboxy-phenylf luo- 
ron. 



409842/0411 



2312385 

5) ROT- Mr. 1 

Allgemeine Bezeichnung - Ponceau GR; C.I. Pood Red 1 
Color Index (1956) Nr. 16290 

Chemische Bezeichnung: l-a-Naphthalinazo-naphthol-(2)- 

disulfonsa\ire-(6,8) . 

4) G E L B - Nr. 2 

Allgemeine Bezeichnung - Tartrazin; C.I. Pood Yellow 4; 
Lebensmittelgelb Nr. 2 ' 

Color Index (1956) Nr. 19140 

Chemische Bezeichnung: Trinatrium->-carboxy-5-hydroxy-l-p- 

sul fophenyl - 4-p-sul fophenyl -phenyl - 
azopyrazol. 

5) ORANGE- Nr. 2 

Allgemeine Bezeichnung - Sunset Yellow F C Fj C.I. Pood 
Yellow 3; Lebensraittelorange Nr. 2j Jaun Orange S; Jaune " 
Soleil. 

Color Index (1956) Nr. I5985 

Chemische Bezeichnung: Dinatrium-l-p-sulfophenylazo-2-naph 

thol-6-sulf onsaure . 

6) VIOLETT- Nr. 2 

Allgemeine Bezeichnung - Benzyl Violet 4 B; C.I. Food 
Violet 2 <j> 

Color Index (I956) Nr. 42640 

Chemische Bezeichnung: Mononatrium-4-(/4"-n-athyl-p-sulfon- 

benzylamin) -phenyl7-methylen- (n,n- 
dimethyl-2,5-cyclohexydienimin) . 

7) Lebensmittelfarbstoffgemisch der Pirma Stange, Chicago, 
aus den unter Ziffer 1, 2 und 6 angefiihrten Typen. 
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Die Einfarbung der WursthUllen kann wahrend des Extrusions-, 
Wasch- und Trocknungsverfahrens, beispielsweise . durch Tauehen 
Oder BesprUhen mit einer wafirigen Parbstof f losung erfolgen. 

So kann die Farbung durchgefuhrt werden: 

a) Beim Nafiextrusionsverfahren durch Farbzugabe von 0,5 bis 
8 £ in das letzte Weichmacherbad. 

Verfahrensschritte: 

aa) Der Darm wird flach (nicht aufgeblasen) durch das letzte 
Weichmacherbad mit Farbzusatz gefilhrt. 

ab) Abquetschen der anhaftenden libers chiis si gen Farblosung 
durch Abquetschwalzen. 

ac) Trocknung des auf geblasenen gefarbten Darmes mit anschlie- 
Bender Raffung. 

b) Beim NaBextrusionsverf ahren durch BesprUhen des auf gebla- 
senen Darmes mit einer waBrigen Farblosung, Verfahreris- 
schritt ab, m it anschliefiender Trocknung und Raffung. 

c) Beim Trockenextrusionsverfahren durch BesprUhen des auf - 
geblasenen und vorgetrockneten Darms mit einer waBrigen 
Losung bestehend aus 

0,5 bis 6 % Na-Bicarbonat oder Na-Acetat oder Na-Lactat, 

2 bis 10 % Glycerin, Sorbit oder Mhnliche Weichmacher/ 

0,5 bis 8 % eBbarer Farbe mit anschliefiender Trocknung' 

Aufspulung und Raffung. 

Die Prozentsatze sind auf die Wassergehalte dieser Lbsun- 
gen bezogen. 

d) Die Einfarbung kann beim Trockenspinnverfahren 

auch. durch Einmischen des Farbstoffs als Dispersion mit 
einem Schutzkolloid, wie Gelatine oder Carboxyme thy 1 cellu- 
lose, in die Fasermasse erfolgen, aus der die WursthUlle 
durch Extrusion hergestellt wird. 
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e) Nach den Verfahren a, b und c erfolgt der Auftrag der Far- 
be auf den Darm von aufien. Es ist jedoch auch moglich, ei- 
ne waBrige Farblosung dureh den Kern des Extru- 
sionskopfes hindurch auf die Innenwand des Darmschlauches 
aufzutragen. Dies kann durch eine Stauseheibe erfolgen 
oder durch eine Druckzerstaubungsdiise. 

Die auf diese Weise hergestellten gefarbten Wursthiillen entspre- 
chen zv/ar den geforderten Ansprilchen, nachteilig wirkt sich je- 
doch aus, daB beim Hantieren mit den gefarbten, gefiillten Wurst- 
hiillen die Farbe auf Hande und Gegenstande abfarbt. Hier ist ) 
die Massefarbung etwas vorteilhaf ter als der Auftrag des Farb- 
stoffs auf die Oberflache (z.B. durch Bespriihen), da bei der 
Massefarbung der Farbstoff in der Hulle gleichmSBig durch das 
Collagen verteilt ist und nicht lediglich an der Oberflache 
haftet. Auch bei einer in Masse gefarbten Hulle neigt jedoch 
der Farbstoff noch dazu, aus der Hulle auszutreten und nicht 
ausreichend fest am Collagen zu haft en. Diese Erscheinung be- 
ruht darauf, daB praktisch alle efibaren Farbstoffe wasserloslich 
sind und die stark wasserhaltige Collagenmasse praktisch ein 
waBriges Medium darstellt. 

Dieser Nachteil laBt sich durch eine Fixierung der Farbe auf 
dem Darm Vermel den. Dies geschieht durch Beimischung von ) 
Stoffen, die sich unter Einwirkung von WSrme und/oder Har- 
tungs- bzw. Gerbmitteln quervernetzen lassen, zu den FarblS- 
sungen oder gefarbten Weichroacherbadern. Solche Stoffe sind 
Proteine, Cellulose oder Cellulosederivate, Pektine, Algina- 
te und ahnliche Geriiststof fe. Geeignete Proteine sind Gela- 
tine, Kasein und Collagen. Cellulose und ihre Derivate, wie 
Methylcellulose, Athylcellulose, sind ebenso geeignet wie 
Gummi arable urn und Guaran als pektinahnliche Geriiststof fe . 
Die Prozentsatze der Beimischungen dieser Stoffe betragen 
0,1 bis 2 %, bezogen auf den Wassergehalt der Farblosungen. 
Die auf diese. Weise auf getragenen Farbpartikel sind in die 
genannten Proteine eingebettet. Die vorstehend genannten 
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Stoffe kSnnen durch Zusatz von Gerbmitteln, wie Glutaralde- 
hyd, Glyoxal, Al-Sulfat u.a. mit dem Collagen der Hiille 
quervernetzt werden. Auch ergibt sich eine gewisse Quer- 
vernetzung und Wasserf estigkeit ohne Verwendung von Gerbmit- 
teln durch eine Wa.rmebehandlung in heifier Luft von 70 bis / 
105°C fur 4 bis 10 Stunden Dauer, 

Eine weitere sehr wirkungsvolle MEJglichkeit, den Parbstoff 
im Collagen zu fixieren, beste'ht darin, ihn in eine hydro- 
phobe Substanz, z.B. Pett, einzubetten und dann in die Col- 
lagenmasse einzuemulgieren. So konnen die wasserloslichen 
Lebensmittelfarbstoffe, vorzugsweise • fein gemah-len, mit Fett 
umhiillt und in dieser Einbettung in Pett in die Collagenmas- 
se eingemischt werden. Die Ausnutzung der Parbe ist jedoch 
bei diesem Vorgehen nicht voll befriedigend. 

Oberraschenderweise wurde gefunden, dafi eine gute Ausnutzung 
der Farbe in Verbindung mit einer ausgezeichneten Fixieru'ng 
des Farbstoffs im Collagen erzielt wird, wenn man den Parb- 
stoff zunachst auf einen Trager aufbringt und den angefarb- 
ten Trager dann mit einer hydrophoben Hullsubstanz umgibt. 
Als Farbstofftrager sind alle unloslichen, quellbaren Oder 
nicht quellbaren Materialien geeignet, die eflbar bzw. un- 
schadlich sind. Bevorzugt werden Tragersubstanzen verwendet, 
die farblos bzw. weiB sind, damit der Farbton des Farbstoffs 
nicht durch die Eigenfarbung des Tragers verandert wird. Ge- 
eignete Tragermaterialien sind z.B. Cellulose und Cellulose- 
derivate in Form von Pasern oder Pulver, Starkepulver, Colla- 
genpulver und Caseinpulver . Selbstverstandlich konnen auch 
Gemische dieser Materialien als Trager eingesetzt werden. 

ZweckmSBig wird der Trager, der beispielsweise aus Korn- 
chen eines feingemahlenen Cellulosepulvers besteht, mit ei- 
ner relativ konzentrierten Losung des Parbstoffs angefeirbt 
und dann getrocknet. Anschliefiend werden die angef^rbten 
' Cellulosekorner mit einer hydrophoben HUllsubstanz umgeben. 
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Als hydrophobe HUllsubstanz kommen alle im Lebensrnittelbe- 
reich gebrauchlichen Ole und Fette in Frage, z.B. syntheti- 
sche Glycerldgemische, Sonnenblumenkernol, Rinderfett, 
Schweinef ett . Auch hochschmelzende Fette und Wachse, wie 
beispielsweise Bienenwachs und Paraffin konnen aliein oder 
in Mis chung mit den anderen Fetten und Olen verwendet wer- 
den. 

Verwendet man Hullsubstanzen, die leicht waflrige Emulsionen 
bilden, so kann man den umhtillten Farbtrager direkt in die 
waBrige Collagenrriasse eintragen und durch Kneten bzw. Mischen 
zu einer ausreichend feinen Emulsion verteilen. Bei schwer 
emulgierbaren hydrophoben Substanzen, z.B. Bienenwachs, 
wird bevorzugt, zunaehst eine relativ konzentrierte Zwi- 
schenemulsion aus der den umhullten Trager enthaltenden 
Wachsmasse herzustellen, die dann der Collagenmasse zuge- 
setzt wird. Hierdurch werden die Misch- und Verteilungszei- 
ten wesentlich abgekiirzt. Zur Herstellung einer Zv/i schen- 
emulsion wird die Fett- oder Wachspaste, die den Farbstoff - 
trager enthSlt, vorzugsweise in eine nicht zu grofie Menge 
Wasser unter intensivem Ruhren eingetragen. 
Der waBrigen Phase konnen Emulgierhilf smittel, z.B. Ammo- 
niak, auf geschlossenes MilcheiweiB oder Lecithin zugegeben 
werden. 

Der angefarbte farbstoff trager wird nach dem Trocknen und 
vor der Umhiillung mit der hydrophoben Substanz zweckmaBig 
fein vermahlen* Zur Erhaltung der Rieself Shigkeit des ver- 
mahlenen gefarbten Tragers wird vorteilhaft ein Trennmittel/ 
vorzugsweise Carboxymethylcellulosepulver zugemiseht. 

Die Umhtillung des Pulvers aus angefarbtem Farbstoff trager 
mit der hydrophoben HUllsubstanz erfolgt so, daB die HUll- 
substanz jedes einzelne Farbstoff trSgerkornchen vollstandig 
umschliefit. Man erreicht dies am besten, indem man den fein- 
verteilten angefSrbten Trager in die fltissige Masse der 
hydrophoben Substanz einbringt. Dabei werden die Mengenver- 
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haltnisse von Trager und HUllsubstanz, wic Fett oder Wachs, 
so gewahlt, datf man eine nicht zu dickfliissige Masse erbalt. 
Bei hoherschmelzenden hydrophoben Substanzon, wie z.3. Die- 
nenwachs, wird der gefarbte Tracer in die Schmelze eingetra- 
gen. 



Anstelle des Parbstoffs konnen auch - soweit unschadlich - 
Farblacke verwendet werden, die in der Regel Komplexsalze 
eines Farbstoffs mit einern mehrv/ertigen Metall, wie Alumi- 
nium, darstellen. Dabei kann der Farblack erst bei der ab~ 
schlieBenden Gerbbehandlung mit einem Aluminiumsalz erzeugt 
werden, wenn man den zur Bildung des Parblacks erf orderlichen 
Farbstoff in die Masse einarbeitet. 

Anstelle von Collagen konnen auf die beschriebene Weise auch 
andere ei3bare Darme aus Polyvinylalkohol und Alginat ange- 
f&rbt werden. 

Die nachfolgenden Beispiele erlautern die Erfindung, ohne 
sie jedoch zu beschranken. 

Beispiel 1 

Farbung bei Weichmachung: Eine Collagenpaste mit einem Ge- 
halt an 10 ^ Trockencollagen wird auf bekannte Weise auf 
einem Blasextruder mit einer Ringschlitzduse zu einem Schlauch 
von einem Kaliber von 32 mm Durchmesser extrudiert. Der auf- 
geblasene Schlauch wird in einem Trockenkanal mit Warmluft 
vorgetrocknet . Am 'Ausgang des Kanals wird der Schlauch auf 
seiner AuSenseite mittels einer Ringdiise mit einer wafirigen 
Losung bespruht, die aus 2 % Natriumbicarbonat , 4 % Glycerin 
sowie 2 % rotem Farbstoff (ROT Nr. 4) besteht. AnsohlieBend 
wird dor besprUhte Darm getrocknet, aufgespult und gerafft. 

Beispiel 2 

Fixierung der Farbung mit Casein: Ein auf die gleiche Weise 
wie in Beispiel 1 nach dem Trockcnextrusionsverf ahren herge- 
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s tell tor Collagenschlauch wlrd nach der Vortroeknung mit 
einer waBrigen Losung bespriiht, die der von Beispiel 1 ent- 
spricht, jedoch zusatzlich 1 % Caseinpulver enthSlt. Der 
Schlauch v:ird anschliefiend 4 Stunden auf etwa 8o°C erhitzt. 

Beispiel 3 
Masse far bung: In 

100 kg einer Collagenpaste mit einera Trockencollagengehalt 

von 12 # wird eine Dispersion von 
350 g Farbstoff (ROT Nr. 3), 
500 g Carboxymethylcellulose und 

20 Liter Wasser homogen eingemischt. AnschlieSend wird die 

so eingefarbte Collagenpaste nach dem Blasextrudier- 
verfahren zu einem Collagenschlauch eines Kalibers 
von 32 mm Durchmesser verformt. Der Schlaueh wird 
dann wie in Beispiel 1 beschrieben im Trockenkanal 
vorgetrocknet, mit einer Weichmacherlosung besprUht, 
weiter getrocknet und aufgewickelt . 

Beispiel 4 

300 g Lebensmittelfarbstoffgemisch gernafi Ziffer 7) als 

feines Pulver und 
900 g Cellulosepulver, (spezifische Oberflache nach Blaine 

6 700 cmVs, Schtittgewicht 370 g/L) werden unter Zu- 

satz von 

3 Liter aq.dest. in einem Mischer zu einer dickf liissigen 
Paste verarbeitet. Die Paste wird auf eine Flache 
in diinner Schicht aufgetragen und durch Warmluft 
getrocknet. Der trockene Pladen wird in einer MUhle 
gemahlen, bis die Feinheit derjenigen der Ausgangs- 
cellulose entspricht. 

Zur Erhaltung der Rieself ahigkeit (anti-caking) wer- 
den 

600 g CMC-Pulver eingemischt. 

Dlese 1800 g trockene Pulvermischung werden in 
2 500 g Fettsaurediglyceridgemisch eingetragen und zu einer 
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homoeenen Paste verarbeitet , 
4 300 g dleser Paste werden in 
100 kg Collagenpaste eingemischt, die 12 j£ Troclcencolla^en 

enthalt. IJach 3 Stunden 1st der Mischvorgang beendet, 
und die Collagenmasse wird in bekannter Weise wei- 
terverarbeitet . 

Beispiel 5 

(Mit Zwischenemulsion) 
390 g Farbstof fgemisch gemafi Ziffer 7) 
900 g Cellulosepulver 

3 1 aq.dest. 
600 g CMC-Pulver 
2500 g Schweincfett - werden wie in Beispiel h beschrieben 

zu einer Paste verarbeitet. 
4300 g dieser Fettpaste mit eindispergierten Farbtragern 
werden in 

. 20 1 Wasser, dem einige Tropf en Ammoniaklosung beigegeben 
wurde, unter sehr starkem Riihren 2i1gegeben. Es eivfc- 
steht eine fein disperse Emulsion von Fett-Tropf- 
chen, die ihrerseits angefar^bte Farbstof ftrager ein- 
schlieflen. 
24,3 1 waSriger Emulsion werden in 

100 kg Collagen-Paste, . die 12 $0 trockenes Collagen enthalt, 
eingeknetet. I>er Mischvorgang ist nach 1 1/2 Stunden 
beendet. Die Kollagenmasse wird in bekannter Weise 
zu WursthUllen verarbeitet. 
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Bei spiel 6 

(Hochschraelzende hydrophobe HUllsubntanz) 



590 


s 


Farbstoffgemisch gemafi Ziffer 7) 


900 


or 
o 


Cellulosepulver 




1 


aq.dest „ 


600 


s 


CMC-Pulver werden wi-e in Beispiel 4 zu einer 






trockenen Pulverinischung verarbeitet. 


1800 


s 


dieser trockenen Pulvermischung werden in 


5000 


g 


geschmolzenes Bienenwachs bei 80°C unter intensi- 






vcju i\uiu en einge uPc?.gen • 


4800 


g 


uxet>er uispersion von ^arDstoiftragern in flussi- 






t^ciu i_)xuiit:iiv/acri5 wercien in 


25 


1 


Ammoni&kv/asser eingetragen und emulgiert. Nach dem 






i^j js.*a.x L-tJii wiru axe xiinuision ltn Miscner mit 


100 


kg 


Collagenmasse vereinigt. Der Mischvorgang ist nach 






^ ^ ulij^ch uccuuui/, uit laroxge uoiiagenmasse wx rd 






j_ia ucAaiiiibtjx weise vfeiuerv6rdrD6iLGt « 


Beispiel 




600 


g 


eines in V/asser schxver ISslichen, eBbaren Farb- 






lackes aus dem Aluminiumsalz des Farbstoffes 






"Pouceau 6 R", Color-Index-Nummber 16290,, werden 






feinst pulverisiert rait 


600 


g 


CMC-Pulver vermischt. Das erhaltene Pulvergemisch 






wird in 


1,5 


kg 


Sonnenblumenkernol eingetragen und zu einer klum- 






penfreien Paste verarbeitet. 


2,7 


kg 


dieser Paste werden in 


100 


kg 


Collagenmasse eingetragen und gleichmaBig ver- 



mischt. Die erhaltene farbige Collagenmasse wird 
ohne Verweilzeit zu Collagenschlauehen extrudiert. 
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Mit den nach den Beispielen hergestellten Collagenschlauchen 
wurde die folgende PrUfung auf Fixierung durchgef Uhrt : 
1 m Collagenschlauch wurde 1 Stunde lang unter gelegentlichem 
Umschwenken in 0,5 1 Wasser von 80°C gehalten. Der dabei auf- 
tretende Ubergang von Farbe in waBriger Phase ist in der nach- 
stehenden Tabelle festgehalten. Dabei bedeutet 
++ starke Anfarbung des Wassers, 
+ schwache Anfarbung des Wassers und 

o kein Ubertritt von Farbstoff in die waBrige Phase. 
') Beispiel 2 Stunden 2 gtunden 




kaltes Wasser 



80 C heisses Wasser 



++ 



++ 



2 



3 
4 



+ 



o 



o 



5 
6 



o 



o 



o 



o 



7 



o 



o 
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Patentanspriiche 

0) Efibare WursthUlle, dadurch gekennzeichnet, dafi sie einen 
efibaren Farbstoff enthalt. 

2) WursthUlle naeh Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
sie aus Hautfaserraasse besteht. 

3) Wursthiille nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
sie aus Alginat besteht. 

4) WursthUlle nach- Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi - 
sie aus Polyvinylalkohol besteht. 

5) WursthUlle* nach Anspriichen 1 bis 4, gekennzeichnet 
durch einen Farbstoff gehalt von 0,1 bis 2 f* bezogen ' 
auf Troekensubstanz. 

6) Wursthiille nach Anspriichen 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der efibare Farbstoff auf der Aufien- und/ 
Oder Innenseite der Hiille aufgebracht ist. 

7) WursthUlle nach Anspruchen 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Farbstoff im Hiillenmaterial seObst 
angeordnet bzw. verteilt ist. 

8) Wursthiille nach Anspriichen 1 und 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Farbstoff auf bzw. in der Oberflache 
der Hiille wasserfest fixiert ist. 

9) Wursthiille nach Anspriichen 1 und 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der in der Hiille enthaltene Farbstoff von 
einer^hydrophoben Substanz umhiillt ist. 
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10) Wursthuile nach Anspriichen 1 und 7 > dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Farbstoff auf einera vorzugsweise un- 
gefarbten Trager aus eBbarem oder unschadlichem Mate- 
rial aufgebracht 1st, der yon elner hydrophoben Sub- 
stanz umhtillt ■ 1st • 

11) Wursthtllle nach Anspruch lo, dadurch gekerinzeichnet , 
daB der Trager fiir den Farbstofi aus Cellulose oder 
Cellulosederlvaten in Form von Pulver oder Fasem, 
Starkepulver, Collagenpulver, Caseinpulver oder Gemi- 
schen dieser Substanzen besteht. 

12) Wursthiille nach Anspruch lo und 11, dadurch gekennzeich- 
net, daB die hydrophobe HUllsubstanz aus eBbaren Olen 
und Fetten, z.B. synthetischen Glyceridgemischen, Son- 
nenblumenkernol, Rinderfett/ Schweinef ett, ho.chschm'el- 
zenden Fetten und Wachsen, z.B* Bienenwachs, Paraffi- 
nen und Gemischen dieser Verbindungen besteht, 

13) Verfahren zur Herstellung einer eBbaren gefarbten 
WursthUlle, dadurch gekenn£eichnet, daB man den durch 
NaB- oder Trockenextrusion erhaltenen Collagenschlauch 
mit einer Lbsung des Farbs toffs, vorzugsweise durch 
Tauchen oder Bespruhen fSrbt. 

14) .Verfahren nach Anspruch l^, dadurch gekennzeiehnet, 
daB man x^enigstens eine Oberflache des extrudierten 
Schlauches farbt. " * 

15) Verfahren nach Anspruchen 13 bis 14, dadurch gekenn- 
zeiehnet, daB man die Farbung gleiehzeitig mit der 
Weichmachung vornimmt. 

16) Verfahren nach Anspriichen 13 bis 15, dadurch gekenn- 
zeiehnet, daB der eBbare Farbstoff durch Beimischun^ 
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raaeht wird. 



von in der Warroe und/oder durch Gerbmittel vernetzba- 
ren Stoffen, vorzugsweise Protein oder Cellulose und 
nacnfolgender Vernetzung dieser Stoffe wasserfest ge- 



17) Verfahren zur Herstellung einer wfibaren Wursthtille, da- 
durch gekennzeichnet, daB man einen eBbaren Parbstoff 
in die zu extrudierende Rohmasse einarbeitet und die 
gefarbte Masse in bekannter Weise extrudiert, trocknet 
und hartet. 

18) Verfahren nach Ansprueh 17, dadurch gekennzeichnet, dafl 
man den feinverteilten Farbstoff vor dem Einarbeiten 
in die Collagenmasse mit einer hydrophoben Substanz 
umhullt. 

. 19) Verfahren nach Anspruchen 17 bis 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man den Parbstoff zunachst auf einen Tra- 
ger aus eBbarem oder unschadlichem Material aufbringt, 
den eingefarbten Trager dann mit der hydrophoben Sub- 
stanz umhiillt und ansehliefiend " in die Collagenmasse 
einemulgiert . 

20) Verfahren nach Anspruchen 17 bis 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man den eingefarbten Trager vorzugsweise 
nach dem Troeknen fein vermahlt. 

21) Verfahren nach Anspruchen 17 bis 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man den getrockneten, gefarbten Trager 
mit einem Hilfsmittel versetzt, das die Rieselfahig- 
keit aufrechterhalt. 

22) Verfahren nach Anspruchen 17 bis 21 > dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man den eingefarbten Trager durch Ein- 
tauchen in die rittssige hydrophobe Substanz umhiillt. 
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23) Verfahren nach Anspriichen 1? bis 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man den hydrophoblerten Trager vor deir, 
Einbringen in die Collagenmasne in Wasser, gegebenen- 
falls in Gegenwart von Emulgierhilf smitteln, wie Ammo- 
niak, aufgesehlossenes Milcheiweifl oder Lecithin, dis- 
pergiert. 



) 
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